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>4) VERFAHREN ZUR VERKOKUNG VON KOHLENWASSERSTOFFEN MACH DER BLASENTECHNOLOG1E 



>7)Erfindungsgemae& werden die noch verkokungswuerdigen, bzw. weitgehend verkokte Bestandteile bus den Destillaten 
zw. Spaltprodukten in einer am Biasenkopf angebrachten, um 5 bis 85° nach oben gefuehrten und danach 
ti aehnlichen Winkel wieder abfallenden Destillatlertung durch Sedimentation, Konderisation, Pratlabscheidung und/oder 
Hlweise Rektifikation weitgehend abgeschieden und in den Verkokungsprozefc zurueckgefuehrt. Dadurch wtrd die 
oksausbeute bezogen auf Einsatzprodukt erhoeht und die Qualitaet bei Koks und Destillaten verbessert 
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Verfahren zur Verkokung von Kohlenwasserstof f en nach der 
Bias en t echnologie 

Anwendungsgebiet der Erfindung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur verbesserten Ver 
kokung von flussigen Braun- # S t einkohlen ve redlungs- und/ 
Oder Erdolprodukten nach der Blasent echnologie und wird 
bevorzugt zur tierstellung hochwertiger Elek t rodenkokse an 
gewendet * 

Charak teris tik der bekannten technischen Losungen 

Nach wie vor erfolgt die Aufarbeitung von flussigen bis 
festen Kohlenwasserstof f gemischen , wie Braun- oder Stein- 
kohlenveredlungsprodukten und/oder Erdoldes tillaten bzw. 
deren Ruckstande zu hochwertigen Elek t rodenkoksen vor.al- 
lem nach der Bias en technologie 9 vorzugsweise in einem 
zweistufigen Verfahren. 

Die Einsatzprodukte werden in einer ersten Stufe, unter 
teilweiser Spaitung, destilliert und der anfallende Ruck- 
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stand, ein kohlenstof f reiches Pech, wi rd in einer zweiten 

LlUU lr ' 9Ufc£itC;J ' tf - tdfer ^ahie,,^, E^ser, curch Beheizunc 
von auBen verkokt. 

Dabei ffillt ein gut strukturierter Elek t rodenkoks in Ausbeu- 
ten, bezogen auf das eingesetzte Pech, von 25 - 40 % an. 

Die im KoksbildungsprozeB entstehenden fluchtigen gasformi- 
gen Oder flussigen Spaltprodukte verlassen Ober Kopf die Bla- 
se, werden gekiihlt, zum Teil kondensiert und einer weiteren 
. stoffwirtschaftlichen Verwertung zugefuhrt. 

In Abhangigkeit von der Qualitat der Einsatzprodukte und der 
ProzeSfOhrung treten mit den Destiilaten und Spaltproduk ten 
noch verkokungswurdige Produkte Ober und gehen damit einer- 
seats der Koksbildung verloren und beeinflussen andererseits 
die Qualitat der anfallenden Destillate, wodurch ein relativ 
hoher Aufwand fur dessen Aufbereitung erforderlich ist. Die- 
86 Ersch einung wird durch den relativ hohen Anteil an ben- 
zolunloslichen Bestandteilen im anfallenden Destillat doku- 
mentiert . 

2iel der Erfindung 

Es ist Ziel dieser Erfindung, die Nachteile im Verkokungspro- 
ze6 nach der Blasentechnologie zu reduzieren bzw. z U besei- 
txgen und dadurch die Koksausbeuten zu erhohen, die Koksver- 
luste zu senken und die Qualitat der entstehenden Elektro- 
denkokse und der anfallenden Destillate zu verbessern. 
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Darlegung des VVesens der Erfindung 

Der Erfindunp liept die Aufgabe zugrunde, einen Obertritt 
noch ve rkokunc swu rdiu e r , bzw. ecr.on verkokter Bestandteile 
in die Destillate des Reakt ionsprozess es zu vermindern i 
bzw. zu vermeiden. 

Oberraschenderweise vvurde gefunden, da& ein Obertritt noch 
verkokungswurdiger bzw. schon mehr oder weniger verkokter 
Produkte aus der Reaktionsblase weitgehend vermieden wird 
und der ProzeS im Sinne -einer hoheren Koksausbeute besser 
gesteuert werden kann, wenn die am Kopf der Blase abgehende 
Destilla tleitung in einem Winkel von 5 bis 85°, vorzugswei- 
se urn 20 bis 50°, nach oben und anschlieBend im ahnlichen 
Winkel nach unten gefuhrt wird # 

In dem auf s teigenden Des tillat rohr , mit vorzugsweisem Durch- 
messer von 150 mm, findet bei Dampf geschwindigkei ten von 
beispielsweise 0,5 bis 5 m/s eine Sedimentation mitgerisse- 
ner flussiger oder fester Teilchen statt, deren Absetzge- 
schwindigkeit eine Abscheidung vor dem Verlassen des schrag 
aufsteigenden Rohrstuckes ermoglicht . 

Weiterhin kann durch eingebaute Prallbleche eine zusatziiche 
Prallabscheidung erreicht werden* Durch zur Rohrwandung pa- 
rallel verlaufende Einbauten kann die Sedimen tationss t recke 
verkurzt und gleichzeitig die Aust auschf lache fur eine Rek- 
tif ikationswirksamkeit vergroSert werden, • 

Durch den Anstieg der Des tilla tionsleitung wird nicht nur 
eine Ruckf orderung en tsprechender Anteile in die Koksblase 
erreicht, sondern es findet gleichzeitig eine Rektif ika tion 
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rrr, zurucklsuf ender. F:']n f tptt und r!:e Abpche i dew j rkscrr.kei t 
der Sedimentation wire curch die bincung oej Itiichen ar.. 
Flussigkeitsf ilm erhoht. Wenn am auf s t eigenden Teil der De- 
stilla tleitung noch zusatzlich eine Kuhlung angebracht wird, 
kann die Wirksamkeit der e rf indungsgemaBen Losung noch wel- 
ter erhoht werden* 

Eine Regelung der Verkokung nach der Temperatur im Knick der 
De§tilla tleitung ermogli.cht die effektive Gestaltung des Pro 
zesses. Vorzugsweise sollte diese Temperatur im Bereich von 
560 bis 620 K gehalten werden. Die Einhaltung dieses Tempe- 
raturbe reiches gestattet in Verbindung mit der ansteigenden 
Destillatleitung eine engepaSt optimierte ProzeBf uhrung im 
Sinne der Koksbildung sowohl unter qualitativen als auch 
quantitativen Gesich tspunkten beim Koks und den Destilla- 
ten . 

Durch Ausbeuteerhohung und Vermeidung von Verlusten wird, 
bei Anwendung dieser erf indungsgemaBen Prinzipien, eine 
nicht unbedeutende Energieeinspa rung pro Tonne des erzeug- 
ten Kokses erzielt. 

Die erhdhte Koksqualitat wird durch einen verringerten Asche 
gehelt und eine gleichmaBigere Struktur des Kokses dokumen- 
tiert. 

Der Gehalt an benzolunloslichen Bes tand teilen in den Destil- 
latengeht wesentlich zuruck. 

Ausf uh rungs bei spiel 

Anhand eines Beispieles soil das erf indungsgemaBe Verfahren 
naher erlautert werden: 
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Eine guBeiserne Koksblase, an welcher ein um 30° ansteigen- 

des 7 rr. j. encc-r i/nc' :rri Durchrr.ef f e r 1 5C mrr. f tarkef und in den 
gleichen Abmaben wieder abfaliendes Des t illat r oh r angebracht 
ist, wurde - mit 5 t "Braunkohlen teerpech _ gef ullt und von auBen 
mit Gasfeuerung beheizt* 

Die Steuerung des Prozesses erfolgt uber die Regelung der 
Temperatur an der Knickstelle zwischen auf s teigender und 
abfallender Destillatleitung, welche zwischen 570 und 590 K 
gehalten wurde. 

Im Vergleich zu der bisher angewandten Technologie und bei 
ebenfalls 5 t Pecheinsatz der gleichen Qualitat wurden fol- 
gende Ergebnisse erzielt : 



ohne erf indungsge- mit erf indungsge- 
maBos Destillat- maBem Destillat- 

rohr rohr 



Koksausbeu te 


1, 


2 


t 




24,00 % 


1,55 


t 


£ 


31, OO % 


Destillat 


2, 


7 


t 




54,00 % 


2,55 


t 




51,00 % 


Gas und Verlust 


1, 


1 


t 




22,00 % 


0,9 


t 


£ 


18,00 % 


mi t tie re r As c he- 
gehalt des Elek- 
t rodenkokses 










0,48 % 








0,36 % 



- 6 - 



2 2 53 82 



Erf indungsanspruch 

1. Verfahren zur Verkokung von Kohlenwasserstof f en nach der 
Blasentechnologie, gekennzeichnet dadurch, daS noch ver- 
kokungswurdige, bzw. weitgehend verkokte Bestandteile 
aus den Destillaten bzw. Spaltprodukten in einer am Bla- 
senkopf angebrachten, urn 5 bis 85° nach oben gefuhrten 
und danach im ahnlichen Winkel wieder abfallenden Destil- 
latleitung durch Sedimentation, Kondensation , Prallab- 
scheidung und/oder teilweise Rektif ikation weitgehend ab- 
geschieden und in den VerkokungsprozeB zuriickgef uhrt wer- 
den ' 

2. Verfahren nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daB im 
ansteigenden Teil der Destillatleitung zusatzlich eine 
Kuhlung angebracht wird. 
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